PITTIERIA N* 19, 25-33, Mayo de 1991, 


ANATOMIA DE LA MADERA DE SAPIUM 
STYLARE Y TETRORCHIDIUM RUBRIVENIUM DEL 
BOSQUE LA MUCUY, ESTADO MERIDA. 


Alirio Pérez Mogollón 


RESUMEN 
Se describe la estructura anatómica de la madera de Sapium stylare 
y Tetrorchidium rubrivenium. Ambas maderas son bastantes parecidas. 
Sin embargo, a diferencia de T. rubrivenium, S. stylare presenta cristales 
principalmente romboidales en las células de parénquima radial y 
punteaduras intervasculares de menor tamaño. 


ABSTRACT 
Wood anatomy of Sapium stylare and Tetrorchidium rubrivenium 
is described. The anatomy of these species is quite similar. However, S. 
stylare differs from T. rubrivenium in having rhombic crystals in ray 
parenchyma cells and smaller size of the intervascular pits. 


INTRODUCCION v 

Durante la recolección de muestras de las especies del bosque 
nublado “La Mucuy”, Estado Mérida, Venezuela, en repetidas ocasiones 
se encontraron árboles aparentemente pertenecientes a la familia 
Euphorbiaceae. Debido a la altura pronunciada de los árboles ubicados 
comúnmente en pronunciadas pendientes su reconocimiento preliminar 
en el campo fue bastante difícil. Ordinariamente la confusión más 
frecuente ocurrió entre los árboles de lechoso (Sapium stylare Muell. 
Arg.) y marfil Tetrorchidium rubrivenium Poepp. et Endl.) A simple 
vista ambos exhiben generalmente un follaje color verde a verde claro, 
una copa aproximadamente regular, un aspecto exterior similar y en 
general su madera es blanda, blancuzca y fácil de trabajar. En el campo, 
la diferencia mas notoria se percibió en cortes realizados en la corteza, 
hojas, o frutos ya que a diferencia del marfil, el lechoso produce una 
sustancia o emulsión blancuzca (latex) abundante. 

En general, en esta zona la obtención de las muestras leñosas es 
relativamente más fácil que la recolección de las muestras de herbario 
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(flor, fruto, hojas, etc.). Ante este hecho, se consideró de interés indagar 
sobre las posibles diferencias anatómicas de dichas maderas a efectos de 
facilitar la tarea de su diferenciación. 

MATERIALES Y METODOS 

El material leñoso estudiado procede del bosque “La Mucuy” del 
Estado Mérida cuyas características climáticas generales son las 
siguientes (Lamprecht, 1964): a) las temperaturas medias anuales varían 
entre 10° y 16°C, son relativamente uniformes durante todo el año, 
bajando conforme se incrementa la altitud, b) la precipitación media 
anual es cercana a 2000 mm, las precipitaciones máximas probablemente 
se presentan entre 2600 -2800 m de altitud, disminuyendo gradualmente 
conforme se baja o se asciende. Diciembre a febrero es el lapso con 
menor precipitación, c) la humedad relativa del aire en la zona boscosa 
es alta oscilando comúnmente entre 80 y 100%. 

Las muestras leñosas se obtuvieron de árboles con diámetros 
similares mayores de 20 cm y a una altura del tronco entre 1 y 2 m sobre 
la tierra. Las preparaciones microscópicas se elaboraron de acuerdo al 
procedimiento ordinario de ablandamiento de un pequeño cubo de 
madera en agua hirviendo y su posterior corte con un micrótomo de 
deslizamiento. Las secciones se tiñeron con safranina y haematoxilina 
de Haidenhain. La maceración del tejido leñoso se realizó siguiendo el 
método sugerido por Franklin (1937). 

Al menos 2 muestras y 5 preparaciones microscópicas de un 
mismo árbol por especie fueron analizadas. En general, para cada 
especie se realizaron 40 mediciones por característica. Los diámetros 
tangencial y radial de los poros se obtuvieron en áreas de 1 mm? 
realizando al menos 20 contajes por cada muestra. Para esto se siguieron 
dos modalidades: cada poro múltiplo contado como unidad, y cada poro 
contado como 2 ó más. Para cada una de las siguientes características, 
anchura, altura y número por mm de los radios se realizaron 20 
mediciones por muestra. 

El grosor de las paredes de los vasos y fibras se midió en el corte 
transversal. En general, en la determinación y calificación de la mayoría 
de las características se siguió la lista de características microscópicas 
para la identificación de maderas dicotiledóneas elaborada por la 
IAWA (1989) y las descripciones fueron confrontadas principalmente 
con la información básica sobre anatomía de la madera a niveles de 
familia y género contenida en las obras de Metcalfe and Chalk (1950) y 
Record and Hess (1949). 
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RESULTADOS 


DESCRIPCIONES ANATÓMICAS 
Sapium stylare Muell. Arg. (Fig. 1 -3) 
Nombre común: Lechoso 
EUPHORBIACEAE 

Incrementos de crecimiento indistintos, madera blancuzca o 
amarillenta, poca o ninguna diferencia de color entre albura y duramen, 
textura moderadamente fina a mediana, grano generalmente recto. 
Características microscópicas: 

Porosidad difusa, poros solitarios y comúnmente múltiplos 
generalmente de 2 - 5 poros, muy ocasionalmente algunas agrupaciones 
irregulares, ovalados o redondeados 0 - (3) - 5 mm? (cada poro múltiplo 
contado como unidad y 0 - (6) -12 por mm? (cada múltiplo contado como 
2 ó más) diámetro tangencial de los vasos 45 - (135) - 255 u, diámetro 
radial 90 - (169) - 285u, espesor de las paredes de los vasos 0.9 - 3.8u. 
Platinas de perforación simples, paredes de los extremos comúnmente 
oblicuas, algunas horizontales. Punteaduras intervasculares alternas 10 
- (11) - 124, redondeadas, regularmente distribuidas. Punteaduras 
radiovasculares generalmente similares en tamaño a lasintervasculares, 
algunas con aréolas angostas o aparentemente simples, redondeadás. 
Fibrotraqueidas de paredes muy delgadas con punteaduras 
principalmente en las paredes radiales. Parénquima axial apotraqueal 
difuso y en agregados muy cortos, también parénquima muy escasamente 
paratraqueal, longitud común de las series parenquimatosas 5 - 8 
células. Radios casi exclusivamente uniseriados (más del 90%), algunos 
parcialmente biseriados, 9 - 15 por mm, heterocelulares con células 
cuadradas o erectas y homocelulares, altura comúnmente entre 6 y 32 
células y menor de 1 mm. (150-900 u). Altura de las células procumbentes 
20 - 38H. Depósitos gomosos moderadamente presentes en el parénquima 
radial y axial y cristales en forma principalmente romboidales y 
rectagulares tanto en las células procumbentes como en las cuadradas 
o erectas. 

Especímenes descritos: MERw 5409 y MERw 5411 


Tetrorchidium rubrivenium Poepp. et Endl. (Fig. 4 - 6) 
Nombre común: Marfil EUPHORBIACEAE 
Características generales: 

Incrementos de crecimiento indistintos, madera blancuzca a veces 
con una matiz ligeramente amarillento, sin diferencia de color entre 
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uell. Arg. Xilema secundario. 1 - 2: Secciones transversales (28X 


3: Sección Tangencial (80X) 


Fig. 1 - 3. Sapium stylare Mt 


y 80X respectivamente). - 


Anatomía de la madera .... 


Fig. 4 - 6. Tetrorchidium rubrivenium Poepp. et Endl. Xilema secundario. 4 - 5: Secciones 
transversales (28X y 80X respectivamente). - 6: Sección tangencial (80X). 
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albura y duramen, textura fina, grano generalmente recto. 
Características microscópicas: 

Porosidad difusa, poros solitarios y comúnmente múltiplos 
generalmente de 2 - 5 poros, ocasionalmente más largos (7 ó más), 
redondeados y ovalados, 0 - (2) - 5 por mm? (cada poro múltiplo contado 
como unidad) y 0 - (4) - 15 por mm? (cada poro múltiplo contado como 
2 ó más), diámetro tangencial de los vasos 60 - (117) - 195 u, diámetro 
radial 90 - (159) - 228u, espesor de las paredes de los vasos 0.9 - 3.8 u. 
Platinas de perforación simples, paredes de los extremos comúnmente 
oblicuas, algunas horizontales. Punteaduras intervasculares alternas 9 
- (13) - 15 u, redondeadas, regularmente distribuidas. Punteaduras 
radiovasculares algunas más grandes que las intervasculares, de forma 
ovalada o alargada y con aréolas angostas, otras similares en tamaño a 
las intervasculares. Fibrotraqueidas de paredes muy delgadas, con 
punteaduras principalmente en las paredes radiales. Parénquima axial 
apotraqueal difuso y en agregados muy cortos, también parénquima 
muy escasamente paratraqueal, longitud común de las series 
parenquimatosas 5-8 células. Radios casi exclusivamente uniseriados y 
en ocasiones algunos biseriados parcialmente, 8 - 13 por mm, 
generalmente heterocelulares con células cuadradas o erectas 
frecuentemente presentes, altura comúnmente entre 11 y 34 células y 
600 - 14001, sin embargo se pueden observar radios más altos debido a 
fusión vertical. Altura de las células procumbentes de 30 - 37 u. Goma 
generalmente ausente. 

Especímenes descritos: MERw 5400 y MERw 5415 


CONCLUSIÓN 

A pesar de la marcada uniformidad de la estructura leñosa de las 
dos especies de Euphorbiaceae estudiadas, se detectan algunas 
diferencias principalmente de orden cuantitativo o relativo al contenido 
celular (Tablas 1 y 2). 

Los detalles diferenciadores contenidos en ambas Tablas no son 
sustanciales. En la Tabla 1 los aspectos más resaltantes son: la presencia 
de cristales en las células radiales de la madera de lechoso y la tendencia 
a un mayor tamaño de las punteaduras intervasculares en marfil. Los 
valores de la Tabla 2 referentes a las especies consideradas son poco 
contrastantes y los mismos, para cada característica, exhiben una alta 
variabilidad. 

En conclusión, observadas algunas diferencias anatómicas 
principalmente cuantitativas entre las maderas de marfil y lechoso, 
sería conveniente analizar un mayor número de muestras de varias 


30 


Anatomía de la madera .... 


TL-(1D-O0L 


(soe spur sopeu sepo o Sepelp 
-o1sny soune)  -en>sempo ap 
souasn y O0PL-009 — epueuruopaig 


sI-(€D-6 


soláva 


“VAREA OGVISA-XNDNIN VI ANÖSOA "SOSOHDTI A TIVA 
HA SVAHAVA SV 130 SINO VIONAYAAIO SODINQLVNV SATIVIHG "I VIAVL 


A. Pérez-Mogollón 


(eouanxa SAJO[PA ¿q “TEPUS? ugpezasap "HI “OIPOUE::IN) 


OT7SI S87-06 vis 691 sesh SHS sel 


O6TI-S9L LLT 8E 0'8€L 81Z-06 oze 6st S6109 FE zu 


TepusZueL 


® SOLLINVIA 


“VOTIZN OGY LS “ANIMA VI ANÖSOA “OSOHDITA TIVA 
HU SVAJUVA SY71 4A SIYVINISVA SOLNINZT SOT 4A SHANLIDNOT A SOLIANYIA 7 VIAV.L 


Anatomía de la madera .... 


partes del tronco y de diferente procedencia geográfica a efectos de 
precisar la posible variación de los detalles referidos y de esta forma 
establecer la confiabilidad de los mismos. 
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